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BEST AVAILABLE 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER pn/FP 03/10194 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen 0<snuiM4 



I. Grundlage des Berichts 

1. Hinsichtlich der Bestandteile der intemationalen Anmeldung ^^'^^t^J^^^n^ich" 6 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden gelten ,m Rahmen d 'f s % s Jf"^.^ 0 ^Znd 70 17)Y 
eingereicht" undsindihm nicht beigefugt, weilsie kerne Anderungen enthalten (Regain 70,16 und 70.17)). 



Beschreibung, Seiten 

1 in. der ursprOnglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

^25 eingegangen am 27.12.2004 mit Schreiben vom 22.12.2004 

2 Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde In der Sprache ^ irv der 
die Sematonale^meldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden m d.eser. e.ngere.cht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der BehSrde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn: 

□ die Sprache der Obersetzung, die fOr die Zwecke der intemationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der intemationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der intemationalen voriaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/bder 55.3). 

3 Hinsichtlich der in der intemationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
KXXrplng auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden. das: 

□ in der intemationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist 

□ zusammen mit der intemationalen Anmeldung in computeriesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist 

□ bei der Behorde nachtraglich in computeriesbarer Form eingereicht worden ist. 

n Die Erklaruna daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht Ober den 

OffenSglbehall t der ^intemationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt 

□ Die ErklSrung, daB die in computeriesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen • 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unteriagen fortgefallen: 

.□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5 □ Dieser Bericht ist ohne BerOcksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
ang^ebenen GrQnden nach Auffassun? der Behorde Qber den Offenbarungsgehalt in der ursprQnglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf ErsatzblMer, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 
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Internationales Aktenzeichen PCT7EP 03/10194 



6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V Begriindete Feststellung nach Artikel ,35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 



Neln: Anspruche 1-8,17-25 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: AnsprQche: 1-25 

Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
islehe Beiblatt 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 



Ja: Anspruche 
Nein: Anspruche 
Ja: Anspruche 



9-16 

1-8,17-25 
9-16 



Erfinderische Tatigkeit (IS) 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeicheri PCT/EP 03/10194 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT ■ j 



D1 : WO 03/01 1926 A (PPG INDUSTRIES OHIO, INC.) 13. Februar 2003 (2003- 
02-13) 

D2: WO 03/01 1925 A (PPG INDUSTRIES OHiO, INC) 13. Februar 2003 (2003- 
02-13) 

D6: WO 03/046028 A (ESSILOR INTERNATIONAL COMPAGNIE GENERALE 
D'OPTIQUE) 5. Juni 2003 (2003-06-05) 

D8: US-B1-6 342 571 

Zu V. 

1 ) . Der Gegenstand von Anspruchen 1 -8 und 1 7-25 ist nicht mehr neu gegeniiber D8: 

siehe Spalte 5, Zeile 9 - Spalte 6, Zelle 1 0; Spalte 1 5, Zeile 59 - Spalte 1 7, Zeile 
45; Spalte 1 3, Zeilen 36 - 64 und die Anspruche. 

2) . Die Gemische gemaB Anspruchen 9-1 6 unterscheiden sich von deri Gemischen 

gemaB D8 durch die Anwesenheit der prazisierten Thiourethanverbindungen, Der 
Gegenstand der Anspruche 9-1 6 ist daher neu. 

3) . Die Gemische gemaB Anspruchen 9-1 6 konnen zu Materialien mit gunstigen 

optischen Eigenschaften polymerisiert werden. Der Gegenstand dieser Anspruche 
basiert daher auf einer erfinderischen Tatigkeit. 

4) . D1 , D2 und D6 haben ein fruheres Prioritatsdatum als die vorliegende Anmeldung 

und sind daher relevant fur die Neuheit im Europaischen Patentsystem. Sie 
enthalten fur vorliegende Anspruche neuheitsschadliche Offenbarung. 
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PatentansprOche 



1. Mischung, die 

A)Verbindungen der Formel (I) und (II) 




(0 




(II) 



worin R 1 jeweils unabhangig voneinander Wasserstoff oder einen 
Methylrest, 

R 2 jeweils unabhangig voneinander einen linearen oder verzweigten, 
aliphatischen oder cycloaliphatischen Rest und 
m und n jeweils unabhangig voneinander eine ganze Zahl grdlier 
gleich 0 mit m + n > 0 bedeuten, 
und 

B) mindestens ein von den Verbindungen der Formel (I) und (II) • 
verschiedenes, ethylenisch ungesattigtes Monomer (A) enthalt. 

2 Mischung gemaS Anspruch 1 , dadurch gekennzeiohnet, dass sie mehr als 
10 mol-%, bezogen auf die Gesamtmenge der Verbindungen der Formel (I) 
und (II). Verbindungen der Formel (II) mit m+n=2 enthalt. 

3 Mischung gemaft Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeiohnet, dass der 
Rest R 2 ein aliphatischer Rest mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen ist. 
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iternattonale 
eichen:OZ2135) 



5. 



Mischung gemaB mindestens einem der vorangehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass sie mehr als 5,8 mol-%. bezogen auf die 
Gesamtmenge der Verbindungen der Formel (I) und (II). Verbindungen der 
Formel (II) mit m+n=3 enthalt. 

Mischung gemaB mindestens einem der vorangehenden Anspruche, ? 
dadurch gekennzeichnet, dass sie 0,1 bis 50,0 mol-%. bezogen auf die 
Gesamtmenge der Verbindungen der Formel (I) und (II), Verbindungen der 
Formel (I) enthalt. 

S Mischung gemali mindestens einem der vorangehenden AnsprOche, 
dadurch gekennzeichnet, dass sie mehr als 30 mol-%. bezogen auf die 
Gesamtmenge der Verbindungen der Formel (I) und (II), Verbindungen der 
Formel (II) mit m+n=1 enthalt. 

7 Mischung gemaR mindestens einem der vorangehenden Anspruche. 
dadurch gekennzeichnet, dass sie Verbindungen der Formel (II) mit m + n>3 
enthalt. 

8 Mischung gemaR einem oder mehreren der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet. dass sie der Gesamtanteil an Verbindungen der 
Formel (I) und (II) mindestens 5,0 Gew.-%. bezogen auf das 
Gesamtgewicht der Mischung. betragt. 
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Aniage zu unserem Schn^H) 
Patentanmeldung Nr. PCTJSp 




, an das EPA^v«n^^2eei4 betreffend, 
03/10194 vom 13. September 2003 (Uns 



itemationale 
:eichen:OZ2135) 



9. Mischung gemaB mindestens einem der vorangehenden AnsprOche, 
dadurch gekennzeichnet, dass sie mindestens eine Thiourethan- 
Verbindung (T) als Monomer (A) enthalt, welche wiederum erhaltlich ist , , 
durch 

a) Umsetzung von einem Aquivalent mindestens eines Diisocyanats der , . 
Formel(X) 

OCN-R 9 -NCO (X) 
worin 

R 9 einen linearen Oder verzweigten aliphatischen Oder 
cycloaliphatischen Rest bedeutet, 

mit 

v D Aquivalenten eines Dithiols der allgemeinen Formel (XI) 
HS-R 10 -SH (X,) 
worin 

v D 0,1 bis 0,9 ist, 

R 10 einen linearen oder verzweigten, aliphatischen oder 
cycloaliphatischen Rest bedeutet, 

oder 

v D Aquivalenten einer Mischung aufweisend mindestens ein Dithiol der 
allgemeinen Formel (II) und mindestens eine Verbindung der 
allgemeinen Formel (V) 

HO-R 11 -ZH (X,,) 
worin 

R 11 einen linearen oder verzweigten, aliphatischen oder 

cycloaliphatischen Rest bedeutet, 
Z Sauerstoff oder Schwefel bedeutet, 
in Gegenwart einer katalytisch wirksamen Menge eines aus der 
Urethanchemie bekannten Katalysators, insbesondere Pyridin, 
Diazobicyclo(2.2.2)octan, Kollidin und/oder Picolin 
b) Umsetzung - in Gegenwart von ublichen die Umsetzung katalysierenden 
und stabilisierenden Verbindungen - des mindestens einen a,©- 
difunktionellen Thiourethan-Verbindung aus Schritt a) 
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agezQ tifiserem Schr^fei an das EPfC^m^Mffit^k betreffend^^kiternationate 
Patentanmeldung Nr. PC*HP03/10194 vom 13. September 2003 (UnslB^eichen: OZ2135) 



mit 

Vh Aquivalenten mindestens eines Hydroxyalkyl(meth)acrylats der 
allgemeinen Formel (XIII) 

CH^R^-COOtCHfR^Hq-CHz-OH (XIII) 
worin 

vh = 2 - 2 * v D ist, 

R 12 Wasserstoff odereinen Methylrest bedeutet, 

R 13 Wasserstoff Oder einen linearen oder verzweigten Alkylrest mit 1 bis 

4 Kohlenstoffatomen bedeutet und 
q eine ganze positive Zahl im Bereich von 1 bis 3 ist. 

10. Mischung gemafc Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Rest R 13 
Wasserstoff ist. 

11. Mischung gem§B Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Oder die Hydroxyalkyl(meth)acryIate der Formel (XIII) 2-. 
Hydroxyethylmethacrylat, 2-Hydroxyethylacrylat, 4-Hydroxybutylmethacrylat 
und 4-Hydroxybutylacrylat sind. 

12. Mischung gema& einem oder mehreren der AnsprUche 9 bis 1 1 , dadurch 
gekennzeichnet, dass der Rest R 9 ein aliphatischer Rest mit 2 bis 9 
Kohlenstoffatomen ist. 



i 
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Patentanmeldung Nr. PC^lP03/10194 vom 13. September 2003 (Uns* 



ternationale 
eichen:OZ2135) 



13. Mischung gemaR einem oder mehreren der AnsprOche 9 bis 12, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Rest R 10 ein aliphatischer Rest mit 1 bis 10 
Kohlenstoffatomen, vorzugsweise ein linearer aliphatischer. Rest mit 2 bis 8 
Kohlenstoffatomen, ist. 

14. Mischung gemaB einem oder mehreren der AnsprOche 9 bis 13, dadurch 
gekennzeichnet, dass sie mindestens ein von der Thiourethan-Verbindung 
(T) verschiedenes, ethylenisch ungesattigtes Monomer (B) als Monomer (A) 
enthalt. 

15. Mischung gemaU Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass das 
mindestens eine ethylenisch ungesattigte Monomer (B) ein (Meth)acrylat 
der Formel (XIV) 



R 

V 



(XIV), 



worm R 18 Wasserstoff oder Methyl und R 19 einen linearen oder 
verzweigten Alkyl-, Cycloalkylrest mit 1 bis 40 Kohlenstoffatomen 
bezeichnet, 

ein Di(meth)acrylat der Formel (XV) 



(XV), 



worin R 18 jeweils unabhangig voneinander Wasserstoff oder Methyl und R 20 
einen linearen oder verzweigten, aliphatischen oder cycloaliphatischen Rest 
oder ein Rest der allgemeinen Formel (XVa) bezeichnet, 

wobei R 22 ein linearer oder verzweigter, aliphatischer oder 
cycloaliphatischer Rest, z eine ganze Zahl zwischen 1 und 1000, 
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an das EPA 



iliiiiiiiii 



betreffend 



Anlage zu unserem Schr^fci 

Patentanmeldung Nr. PC^P03/10194 vom 13. September 2003 (Un 



ternationale 
eichen: OZ 2135) 



R 21 jeweils unabhangig voneinander ein linearer oder verzweigter, 
aliphatischer oder cycloaliphatischer Rest und X' jeweils 
unabhangig voneinander Sauerstoff oder Schwefel, eine 
Estergruppe der allgemeinen Formel (XVb), (XVc), 

O (XVb) 

-o-l- 



(XVc) 



eine Urethangruppe der allgemeinen Formel (XVd), (XVe), (XVf) 
oder(XVg), 



— N— C— 



i r 

n — 



(XVd) 



(XVe) 



(XVf) 



(XVg) 



eine Thiourethangruppe der allgemeinen Formel (XVh), (XVi), (XVj) 
oder (XVk), 

O H ( XVh > 



H O 

Q R 23 



(XVi) 



(XVj) 
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betreffen 



Anlage zu unserem Schraj^i an das EPA^ 

Patentanmeldung Nr. Pd^^03/10194 vom 13. September 2003 (Un 



ternatlonale 
:eichen: OZ2135) 



B? 3 0 



(XVk) 



eine Dithiourethangruppe der allgemeinen Formel (XVI), (XVm), 
(XVn) Oder (XVo) 



J4- 



B? 3 



f l 

-N— C— S- 



(XVI) 



(XVm) 



(XVn) 



(XVo) 



Oder eine Thiocarbamatgruppe der ailgemeinen Formel (XVp), 
(XVq), (XVr) oder (XVs) ist 

(XVp) 



_o-U 



H S 



-<JU- 



-XI 



(XVq) 



(XVr) 



(XVs) 



wobei R 23 ein linearer oder verzweigter, aliphatischer oder 
cycloaliphatischer Rest ist, 
und/oderStyrol ist 
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Arriagezu ubserem Schn 
Patentanmeldung Nr. pi 



an das EPA voi 
03/10194 vom 13. 



TtioH betrefferid 
September 2003 (Uns 



ternationale 
leichen: OZ2135) 



16. Mischung gemaG Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Monomer (B) ein Di(meth)acrylat der Formel (XV) ist. 

17. Verfahren zur Herstellung eines hochtransparenten Kunststoffes, dadurch 
gekennzeichnet, dass man eine Mischung gemaG mindestens einem der 
vorangehenden Anspruche polymerisiert. 

18. Hochtransparenter Kunststoff erhiltlich durch ein Verfahren gemaG 
Anspruch 17. 

19. Hochtransparenter Kunststoff gemaG Anspruch 16, dadurch 
gekennzeichnet, dass sein Brechungsindex gemessen gemaG DIN 53491 
groGerals 1,6 ist. 

20. Hochtransparenter Kunststoff gemaG Anspruch 1 7 Oder 1 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass seine Abbesche Zahi gemessen nach DIN 53491 
grd&er als 36 ist. 

21. Hochtransparenter Kunststoff gemaG mindestens einem der Anspruche 17 
bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass seine Schlagzahigkeit nach Charpy 
gemessen nach ISO 179/1fU grdGer als 3,0 kJ/m 2 ist. 

22. Hochtransparenter Kunststoff gemaG mindestens einem der Anspruche 17 
bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass seine Transmission gemessen nach 
DIN 5036 grdGer 88,5 % ist. 

23. Hochtransparenter Kunststoff gemaG mindestens einem der Anspruche 17 
bis 21 , dadurch gekennzeichnet, dass seine Vicat-Temperatur gemessen 
gemaG ISO 306 grd&er 50,0°C ist. 
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an das EPAWrrzri**id&'4 betreffend jiBlPternationale 



rfage zu uhserem Schr^ta^i 
Patentanmeldung Nr. PC^^03/10194 vom 13. September 2003 (Uns 1 



eichen: OZ 2135) 



24. Verwendung des hochtransparenten Kunststoffs gemaB mindestens einem 
der AnsprQche 17 bis 22 als optische Linse, bevorzugt ophthalmische 
Linse. 



25. Optische, insbesondere ophthalmische Linse aufweisend einen 

hochtransparenten Kunststoff gemaS mindestens einem der AnsprQche, 17 
bis 22. 
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